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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft textiles, 
spinngefarbtes Fasermaterial aus Synthesefasern Oder 
Mischungen aus Cellulose- und Synthesefasern zur 
Herstellung von militarischen Tarnartikeln, dadurch ge- 



kennzeichnet, da3 der Synthesefaseranteil mit einem 
Farbstoff spinngefarbt ist, der im IR-Bereich einen chlo- 
rophyllahnlichen Remissionsverlauf aufweist, sowie 
dessen Verwendung zur Herstellung von militarischen 
Tamdruckartikeln . 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft textiles, 
spinngefarbtes Fasermaterial aus Synth esefasern oder 
Mischungen von Cellulose- und Synthesefasern, bei 
dem der Synthesefaseranteil gefarbt ist und seine Ver- 
wendung zur Herstellung von Tamartikeln. 
[0002] Textile Materialien fur den militarischen Be- 
reich bestehen in der Regel aus Synthesefasern, wie 
beispielsweise Polyester oder Polyamid, oder aus Mi- 
schungen von Cellulose- und Synthesefasern. Im Hin- 
blick auf eine ausreichende Tarnwirkung wird haupt- 
sachlich in den Nuancenbereichen hellgriin, graugrtin, 
oliv und dunkelgrtin im kurzwelligen Infrarotbereich ein 
Remissionsverhalten angestrebt, das dem des naturli- 
chen Blattgriins, d.h. des Chlorophylls, entspricht. 
Gleichzeitig wird ein hohes Echtheitsniveau, insbeson- 
dere was Licht-, Chlor-, Reib-, Wasch- und Scheue- 
rechtheit betrifft, gefordert. 

[0003] Die Erfullung der genannten Anforderungen 
hat in der Vergangenheit erhebliche Probleme bereitet. 
So muB im Falle von Fasermischungen sowohl imTex- 
tildruck, als auch in der Farbung mit unterschiedlichen 
substratspezifischen Farbstoffklassen gearbeitet wer- 
den. Neben einer komplizierten Auswahl geeigneter 
Farbstoffe, diesich weder in ihren IR-Remissionseigen- 
schaften, noch in der Applizierbarkeitgegenseitig nega- 
tiv beeinflussen durfen, miissen immer separate Fixier- 
prozesse fur jede Farbstoffklasse durchgefuhrt werden. 
Es ist uberdies bekannt, daB es besonders schwierig 
ist, Textilien aus reinem Polyamid in konventionellen 
Farbeverfahren egal zu farben. Die Verfahren des Stan- 
des der Technik sind somit zeit- und kostenaufwendig. 
[0004] Es besteht ein dringendes Bedurfnis nach ver- 
besserten kostengunstigen Verfahren, die im ubrigen 
auch betriebssicher und okologisch vorteilhaft sein sol- 
len. 

[0005] Es wurde nun uberraschend gefunden, daB 
die genannten Probleme geldst werden konnen, indem 
man von einem spinngefarbten Fasermaterial, bei dem 
der Synthesefaseranteil mit einem Farbstoff gefarbt ist, 
der die geforderten IR-Remissionseigenschaften auf- 
weist, ausgeht und dieses anschlieBend uberdruckt 
oder uberfarbt, wobei im Falle von Cellulose-Mischsub- 
straten in diesem zweiten Schritt nur noch der Cellulo- 
seanteil bedruckt bzw. gefarbt wird, 
Beim Bedrucken oder Farben von Mischgeweben mu(3 
somit nichtmehrmitzwei Farbstoffklassen und getrenn- 
ten Fixierprozessen gearbeitet werden, da der Synthe- 
sefaseranteil bereits durch die Spinnfarbung abgedeckt 
ist und auch bereits den chlorophyllahnlichen IR-Remis- 
sionsverlauf beinhaltet. 

[0006] Die vorliegende Erfindung betrifft somit ein tex- 
tiles, spinngefarbtes Fasermaterial aus Synthesefasern 
oder Mischungen aus Cellulose- und Synthesefasern 
zur Herstellung von militarischen Tamartikeln, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Synthesefaseranteil mit einem 
Farbstoff spinngefarbt ist, der im IR-Bereich einen chlo- 



rophyllahnlichen Remiss ionsveiiauf aufweist. 
[0007] Die vorliegende Erfindung betrifft auBerdem 
die Verwendung von textilem, spinngefarbten Faserma- 
terial aus Synthesefasern zur Herstellung von militari- 
5 schen Tamdruckartikeln, dadurch gekennzeichnet, daB 
Tammuster in an sich bekannter Weise aufgedruckt 
werden. 

[0008] Die vorliegende Erfindung betrifft desweiteren 
die Verwendung von textilem, spinngefarbten Faserma- 

10 terial aus Mischungen von Cellulose- und Synthesefa- 
sern zur Herstellung von militarischen Tamartikeln, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Celluloseanteil gefarbt 
oder mit Tarnmustern bedruckt wird. 
[0009] Die erf indungsgemaBen textilen , spinngef arb- 

15 ten Fasermaterialien liegen insbesondere als Gewebe 
vor und konnen aus reinen Synthesefasern bestehen, 
insbesondere aus Polyester oder Polyamid. Bevorzugt 
stellen sie aber Mischgewebe mit Cellulose dar, wobei 
Cellulose-Pofyester-Mischgewebe besonders bevor- 

20 zugt sind. 

[0010] Im Hinblick auf die Endverwendung ist der 
Synthesefaseranteil der erf indungsgemaBen textilen, 
spinngefarbten Fasermaterialien In der Regel in einem 
mittleren Grau-, Grun- oder Olivton durch Spinnfarbung 

25 eingefarbt. Es konnen dabei im Prinzip alle Farbstoffe, 
die fur die Spinnfarbung geeignet sind und die den er- 
forderlichen, dem Chlorophyll ahnlichen, Remissions- 
vertauf im IR-Bereich aufweisen, verwendet werden. 
Diese Farbstoffe konnen allein oder in Mischung unter- 

30 einander eingesetzt werden. Urn die gewunschten 
Grundfarbtone zu erzielen, konnen sie desweiteren mit 
weiteren Farbmitteln, die in der Spinnfarberei einsetz- 
bar sind, kombiniert werden. Es ist dabei jedoch stets 
darauf zu achten, daB das IR-Remissionsverhalten des 

35 Endproduktes sich nicht storend bzw. negativ auf den 
chlorophylltypischen Kurvenverlauf auswirkt. Soweit 
diese Voraussetzung erfullt ist, sind die Mengenverhatt- 
nisse der einzelnen eingesetzten Farbstoffe bzw. Farb- 
mittel unkritisch und werden nur vom gewunschten 

40 Grundfarbton bestimmt. 

Bevorzugte Farbstoffe, die fur die Spinnfarbung des 
Synthesefaseranteils verwendet werden konnen sind 
beispielsweise C.I. Solvent Blue 122, C.I. Solvent Blue 
132, C.I. Solvent Blue 104, C.I. Solvent Blue 45, C.I. 

45 Solvent Yellow 83, C.I. Solvent Yellow 147, C.I. Solvent 
Brown 53, C.I. Disperse Violet 57 und C.I. Pigment Blue 
29. 

[0011] Das Verfahren der Spinnfarbung ist als sei- 
ches bekannt. Dabei wird der Spinnlosung bzw. der 

50 Spinnschmelze Pigment- oder losliche Farbstoffe bei- 
gegeben, die bei der Ausfallung in der Faser verbleiben 
und diese somit farben. Die Farbmittel werden dabei be- 
vorzugt in Form sogenannter Masterbatches einge- 
setzt, die gegebenenfalls benotigte Hilfsmittel bereits 

55 enthatten konnen. Einzelheiten zur Spinnfarbung sind 
Rompp Chemielexikon, 9. Auf I age, 1992, Band 5, Seite 
4247 und insbesondere der dort zitierten Literatur zu 
entnehmen. 
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ErfindungsgemaBes textiles, spinngefarbtes Faserma- 
terial, das ausschlieBlich aus Synthesefasern besteht, 
kann auch als solches einer Verwendung als Tamartikel 
zugefuhrt werden, sofern lediglich eine Unifarbung ge- 
wiinscht ist. Der gewunschte Farbton wird in diesem Fall 5 
ausschlieBlich uber die Spinnfarbung unter Einsatz ent- 
sprechender Mengen Farbstoffs erhalten. 
In der Regel wird es aber zur Herstellung militarischer 
Tarndruckartikel verwendet. Dazu werden die ge- 
wiinschten Tarnmuster in den entsprechenden Tarnnu- 10 
ancen in einem zweiten Arbeitsschritt aufgedruckt. Da- 
bei konnen prinzipiell die gleichen Farbstoffe zur An- 
wendung kommen, die auch schon bei der Spinnfar- 
bung verwendet wurden. In der Regel werden fur Poly- 
esterfasern Dispersionsfarbstoffe und fur Polyamidfa- *5 
sern Saure- oder Metallkomplexfarbstoffe verwendet. 
Es ist in diesem Falle vorteilhaft, die Spinnfarbung in der 
Nuance herzustellen, die dem hellsten Farbton des 
Tamdruckmusters entspricht und die dunkleren Muster 
aufzudrucken. Der hellste Farbton ist in der Regel hell- 20 
griin. 

[0012] Besteht das erfindungsgemaBe textile, spinn- 
gefarbte Fasermaterial aus einer Mischung aus Cellu- 
lose- und Synthesefasern, so kann es zur Herstellung 
militarischer Tamartikel verwendet werden, indem in ei- 25 
nem zweiten Arbeitsgang ausschlieBlich der Cellulose- 
anteil gefarbt oder bedruckt wird. 
Soli ein unifarbenes Endprodukt erhalten werden, wird 
die von der Spinnfarbung vorhandene Farbung mit ei- 
nem fur Cellulosefasern geeigneten Farbstoff uberfarbt 30 
Es ist dabei von Vorteil, wenn der durch die Spinnfar- 
bung erzeugte Farbton bereits sehr nahe zu dem End- 
farbton eingestellt worden ist. 
[0013] In der Regel werden die erfindungsgemaBen 
textilen, spinngefarbten Fasermaterial ien, die aus einer 35 
Mischung aus Cellulose- und Synthesefasern beste- 
hen, aber in einem zweiten Arbeitsgang mit Tarnmu- 
stern bedruckt, wobei wiederum fur Cellulose geeignete 
Farbstoffe zum Einsatz kommen. Es ist in diesem Fall 
bevorzugt, die Spinnfarbung in einem mittleren Grau-, 40 
Grun- oder Olivton und das anschlieBende Bedrucken 
mit typischen Tarndrucknuancen wie Schwarz, Braun 
und verschiedenenen Oliv- bzw. Gruntonen auszufuh- 
ren. Die mittleren Tone der Spinnfarbung werden dabei 
von den kraftigeren, Qberdruckten Nuancen uberiagert 4 $ 
und storen das Gesamtbild des fertigen Produktes nicht. 
[0014] Fur das Farben bzw. Bedrucken des Cellulo- 
seanteils kommen alle fur Cellulose geeignete Farbstof- 
fe in Frage, wobei allerdings darauf geachtet werden 
muB, daB ihr IR- Remissionsverlauf ebenfalls dem des so 
Chlorophylls ahnlich ist oder zumindest den Remissi- 
onsverlauf des bei der Spinnfarbung verwendeten Farb- 
stoffes nicht zu stark negativ beeinfluBt. In einer Varian- 
te der voriiegenden Erfindung kann aber auch mit einem 
extrem niedrig remittierenden schwarzen Farbstoff be- ss 
druckt werden, der die chlorophyliahnliche Remissions- 
kurve komplett eliminiert. In diesem Fall entsprechen 
die IR-Remissionswerte denen des naturlichen Erdrei- 



ches, so daB auch hier eine Verwendung zu Tamzwek- 
ken vorteilhaft ist. Auch die zum Farben und Bedrucken 
des Celluloseantells einsetzbaren Farbstoffe konnen al- 
lein oder in Mischungen untereinander in breiten Mi- 
schungsverhaltnissen eingesetzt werden. 
[0015] Bevorzugte fur Cellulose geeignete Farbstoffe 
sind insbesondere Kupenfarbstoffe und Schwefelfarb- 
stoffe. 

Als besonders geeignete Farbstoffe haben sich C.I. Vat 
Yellow 4, C.I. Vat Yellow 33, C.I. Vat Orange 1 , C.I. Vat 
Orange 7, C.I. Vat Orange 11, C.I. Vat Orange 15, C.I. 
Vat Blue 5, C.I. Vat Blue 19, C.I. Vat Blue 66, C.I. Vat 
Green 1, C.I. Vat Green 3, C.I. Vat Green 9, C.I. Vat 
Green 13, C.I. Vat Brown 1, C.I. Vat Brown 3, C.I. Vat 
Brown 57, C.I. Vat Black7, C.I. Vat Black 8, C.I. Vat Black 
9, C.I. Vat Black 1 9, C.I. Vat Black 25, C.I. Vat Black 27, 
C.I. Sulfur Black 1, C.I. Sulfur Black 6 und C.I. Sulfur 
Black 7 erwiesen. 

[0016] 'Das Farben und Bedrucken des Cellulosean- 
tells des erfindungsgemaBen textilen, spinngefarbten 
Fasermaterials kann nach den an sich bekannten Me- 
thoden zur Applizierung der verschiedenen Farbstoff- 
klassen erfolgen, wie sie beispielsweise bei H. Rath, 
Lehrbuch derTextilchemie, Springer Verlag, Berlin, Hei- 
delberg, New York, 3. Auflage 1972, insbesondere Sei- 
ten 557-568, 571-575, 678.683 und 703-704 oder bei 
M.Peter und H.K.Rouette, Grundlagen der Textilvered- 
lung, Deutscher Fachverlag, 1 3. Oberarbeitete Auflage, 
1989, insbesondere Seiten 500-509 und 624-625 be- 
schrieben sind. 

Beispiel 1 

[0017] 

a) Ein Masterbatch fur PES-Spinnfarbung beste- 
hend aus 25% C.I. Solvent Blue 122, 50% C.I. Sol- 
vent Yellow 147 und 25% PBT-Carrierwird mit einer 
Konzentration von 2,5% als Spinnfarbung bei der 
PES-Faserherstellung eingesetzt. Die Feinheit der 
Faser betragt 1,6 dtex. Man erhalt eine olivgrtine 
PES-Faser, die mit Baumwollfasern Im verhaltnis 
50:50 gemischt, versponnen und zu einem textilen 
Flachengebilde verwebt oder auch verwirkt oder 
verfliest wird. 

b) Auf das nach a) hergestellte Textilgut werden 
Tarnnuancen aufgedruckt, wobei eine Druckpaste 
folgender Zusammensetzung verwendet wird. 



20,0 g/kg 


C.I. Vat Yellow 04 


1,9 g/kg 


C.I. Vat Orange 07 


6,1 g/kg 


CI. Vat Blue 66 


700,0 g/kg 


Verdickung fur 2-phasige Fixierung 


272,0 g/kg 


Ausgleich (Wasser oder Verdickung) 


1.000,00g 
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Nach einerfur Kupenfarbstoffe ublichen 2-Phasenfixie- 
rung erhalt man eine hellgriine Nuance mit IR-Remissi- 
onswerten, die denen des naturiichen Chlorophylls sehr 
nahe kommen. 

5 

Beispiel 2 

[0018] Auf das nach Beispiel 1 a) hergestellteTextilgut 
werden Tarnnuancen aufgedruckt, wobei eine Druckpa- 
ste folgender Zusammensetzung verwendet wird. 10 



13,0 g/kg 


C.I. Vat Orange 01 


16,0 g/kg 


C.I. Vat Blue 66 


10,0 g/kg 


C.I. Vat Black 27 


700,0 g/kg 


Verdickung fur2-phasige Fixierung 


261,0 g/kg 


Ausgleich (Wasser Oder Verdickung) 


1.000,00g 





Nach einerfur Kupenfarbstoffe ublichen 2-Phasenfixie- 20 
rung erhalt man eine dunkelgrune Nuance mit IR-Re- 
missionswerten, die denen des naturiichen Chlorophylls 
im Bereich Dunkelgrun sehr nahe kommen. 
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Beispiel 6 

[0022] Ein Masterbatch fur PA-Spinnfarbung beste- 
hend aus 40% C.I. Solvent Blue 132, 40% C.I. Solvent 
Yellow 83 und 20% Carrier fur PA wird mit einer Kon- 
zentration von 2,5% als Spinnfarbung bei der PA (PA 6 
oder PA6,6)-Faserherstellung eingesetzt 
Man erhalt eine olivgrune Pofyamidfaser, die verspon- 
nen und zu einem textilen Flachengebilde verwebt, ver- 
wirkt oderverfliest wird. Das Flachengebilde ist gleich- 
maBig eingefarbt und kann anschlieBend mit fur Poly- 
amidfasemtypischen Farbstoffklassen, wieSaure-, Me- 
tallkomplex- oder Reaktivfarbstoffen in ublicher Weise 
bedruckt werden. 

Beispiel 7 

[0023] Die gemaB Beispiel 6 erhaltenen Polyamidfa- 
sem werden mit Baumwollfasern im Verhaltnis 50:50 
gemischt und wie beschrieben in ein textiles Flachen- 
gebilde uberfuhrt. Auf dieses Gebilde werden analog 
den Beispielen 1b, 2 oder 4 Tarnnuancen gedruckt. 



Beispiel 3 

[0019] Das nach Beispiel 1a) hergestellte Textilgut 
wird in einem Kontinue-Farbeprozess mit den in Bei- 
spiel 2 genannten Kupenfarbstoffen uberfarbt. 

Beispiel 4 

[0020] Auf das nach Beispiel 1 a) hergestellte Textilgut 
werden Tarnnuancen aufgedruckt, wobei eine Druckpa- 
ste folgender Zusammensetzung verwendet wird. 



1 00,0 g/kg C.I. Sulfur Black 06 

700,0 g/kg Verdickung fur 2-phasige Fixierung 

200,0 g/kg Ausgleich (Wasser oder Verdickung) 

1.000,00g 



Nach einerfur Kupenfarbstoffe ublichen 2-Phasenfixie- 
rung erhalt man eine Schwarznuance mit IR-Remissi- 
onswerten, die zwischen 3,0% (600nm) und 10,0% 
(1300nm) liegen und denen des naturiichen Erdreiches 
entsprechen. Die ursprungliche, chlorophyllahnliche 
Remissionskurve des spinngefarbten Polyesterfaser- 
anteils wird durch den extrem niedrlg remittierenden 
Schwarzfarbstoff komplett eliminiert. 

Beispiel 5 

[0021] Das nach Beispiel 1a) hergestellte Textilgut 
wird in einem Kontinue-Farbeprozess mit dem in Bei- 
spiel 4 genannten Schwefelfarbstoffen uberfarbt. 



25 Patentanspruche 

1 . Textiles, spinngefarbtes Fasermaterial aus Synthe- 
sefasern oder Mischungen aus Cellulose- und Syn- 
thesefasern zur Herstellung von militarischen Tarn- 
30 artikeln, dadurch gekennzeichnet, daf3 der Synthe- 
sefaseranteil mit einem Farbstoff spinngefarbt 1st, 
der im IR-Bereich einen chlorophyllahnlichen Re- 
missionsverlauf aufweist. 

35 2. Textiles, spinngefarbtes Fasermaterial gemaB An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Syn- 
th esefaseranteil mit C.I. Solvent Blue 122, C.I. Sol- 
vent Blue 132, C.I. Solvent Blue 104, C.I. Solvent 
Blue 45, C.I. Solvent Yellow 1 47, C.I. Solvent Yellow 

40 83, C.I. Solvent Brown 53, C.I. Disperse Violet 57 
oder C.I. Pigment Blue 29 spinngefarbt ist. 

3. Textiles, spinngefarbtes Fasermaterial gemaB An- 
spruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 

45 es aus Cellulose-Polyester-Mischgewebe besteht. 

4. Verwendung von textilem, spinngefarbten Faser- 
material aus Synthesefasem gemaB einem oder 
mehreren der Anspruche 1 bis 3 zur Herstellung 

50 von militarischen Tamdruckartikeln, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB Tammuster in an sich bekannter 
Weise aufgedruckt werden. 

5. Verwendung von textilem, spinngefarbten Faser- 
55 material aus Mischungen von Cellulose- und Syn- 
thesefasem gemaB einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 3 zur Herstellung von militarischen 
Tamartikeln, dadurch gekennzeichnet, daB der Cel- 
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luloseanteil gefarbt oder mit Tarnmustern bedruckt 
wird. 

6. Verwendung gem§B Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein in mittleren Grau-, Grun- Oder 5 
Olivtonen spinngefarbtes textiles Fasermaterial mit 
Tarnmustern in Schwarz-, Braun-, Oliv- oder Grun- 
tonen uberdruckt wird. 

7. Verwendung gemaB Anspruch 5 und/oder 6, da- 10 
durch gekennzeichnet, daB der Celluloseanteil mit 
Kiipen- oder Schwefelfarbstoffen gefarbt oder be- 
druckt wird. 

8. Verwendung gemaB Anspruch 7, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB als Kupenfarbstoffe C.I. Vat Yellow 4, 

C.I. Vat Yellow 33, C.I. Vat Orange 1 , C.I. Vat Orange 
7, C.I. Vat Orange 11 , C.I. Vat Orange 15, C.I. Vat 
Blue 5, C.I. Vat Blue 19, C.I. Vat Blue 66, C.I. Vat 
Green 1 , C.I. Vat Green 3, C.I. Vat Green 9, C.I. Vat 20 
Green 13, C.I. Vat Brown 1, C.I. Vat Brown 3, C.I. 
Vat Brown 57, C.I. Vat Black 7, C.I. Vat Black 8, C. 
I. Vat Black 9, C.I. Vat Black 19, C.I. Vat Black 25 
oder C.I. Vat Black 27 eingesetzt werden. 



9. Verwendung gemaB Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Schwefelfarbstoffe C.I. Sulfur 
Black 1 , C.I. Sulfur Black 6 oder C.I. Sulfur Black 7 
eingesetzt werden. 
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1255837 A 


13-06-1989 






OE 


3381317 D 


19-04-1990 



US 4831068 A 16-05-1989 



DE 2200323 C 15-06-1978 



AT 


76130 


T 


15-05-1992 


AU 


610129 


B 


16-05-1991 


AU 


1232388 


A 


01-09-1988 


BR 


8800847 


A 


04-10-1988 


DE 


3870922 


A 


17-06-1992 


EP 


0280653 


A 


31-08-1988 


ES 


2032593 


T 


16-02-1993 


JP 


2079398 


C 


09-08-1996 


JP 


7088634 


B 


27-09-1995 


JP 


63227878 


A 


22-09-1988 


KR 


9507820 


B 


20-07-1995 


ZA 


8801377 


A 


29-08-1988 


BE 


793350 


A 




FR 


2370821 


A 


09-06-1978 


GB 


1501370 A 


15-02-1978 


NL 


7300160 A 


30-12-1977 


US 


4095940 A 


20-06-1978 



I 

s 

s? 

w 
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